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作者 根据 主要 采 自 广东 的 这 斗 科 5 属 约 93 种 木材 标本 进行 了 观察 并 试 就 
其 宏观 结构 写 出 了 分 属 的 检索 表 。 从 木材 解剖 的 角度 看 来 ， 作 者 认为 : HAE 
属 (Subgenus Cyclobalanlopsis (Oerst.) Schneid.) fe 4 d$ Æ Æ (Subgenus Pasania 
(Miq.) A. Camus) 分 别 从 标 属 《Quercus L.) 和 柯 属 (Lithocarpus Bl) 分 出 独 
立成 属 是 没有 充分 理由 的 o 


壳 斗 科 植 物 Fagaceae Dum. 除 南 美洲 热带 ,非洲 热带 及 其 南部 不 产 外 , 广 布 于 世界 各 
地 。 为 热带 、 亚 热带 常 绿 和 落叶 阔叶树 林 或 针 时 阔叶树 林 中 的 重要 木材 树种 ， 也 是 广东 
阔 叶 林 中 的 常见 代表 。 为 了 使 林业 生产 实践 中 的 木材 鉴定 与 植物 分 类 的 理论 研究 紧密 结 
合 ,作者 将 我 系 正确 定名 的 木材 标本 (以 本 省 的 为 主 , 也 有 一 部 分 是 台 \ 桂 \ 演 \ 湘 \ 锭 \ 苏 、 
浙 等 地 区 的 ) 进 行 了 宏观 结构 的 观察 。 其 中 水 青冈 属 有 3 Bb. RE 6 种 (包括 2 变种 ), H 
属 24 种 (包括 2 变种 ), 柯 属 26 种 , PR 34 种 (包括 2 变种 , 1 变型 )。 将 同属 的 木材 , 要 
据 管 孔 排 列 , 射 线 宽度 等 ,以 属 为 单元 对 它们 的 宏观 结构 进行 概括 性 的 描述 。 并 讨论 其 森 
材 构造 与 树木 分 类 , 管 孔 排列 与 树木 分 布 等 的 关系 。 


木材 构造 的 比较 
PRASAD BERR 
l. 管 孔径 向 排列 ; 环 管 管 胞 缺 如 ; 轴 向 薄 壁 组 织 星 散 一 聚合 ooooooooseeossoeesooooeoooeeoee XX 50S Fagus 
1. 管 孔 (或 晚 材 管 孔 ) 一 般 为 不 规则 的 径 向 排列 ;有 环 管 管 胞 ; 轴 向 薄 壁 组 织 一 般 为 离 管 带 状 。 
25 木 射 线 完 全 单列 ; 环 孔 材 rrr errr rer rrr rrr rr rer rrr rr ii it rier rT F3 1 Castanea 


2. 单列 射线 与 大 射线 常见 ; 散 孔 材 , 半 环 孔 材 或 环 孔 材 。 
3. 上 晚 材 管 孔 (或 管 孔 ) 以 不 规则 分 枝 的 径 向 排列 占 优势 ， 一 般 不 延展 于 生长 轮 之 间 。 多 为 半 环 孔 


材 , 散 孔 材 、 环 孔 材 次 之 。 仅 少 数 种 有 单列 射线 oo B Castanopsis 
3. 管 孔 以 不 规则 的 径 向 排列 为 典型 。 大 多 数 种 其 管 孔 延展 或 可 延展 于 生长 轮 之 间 。 KAMAL 
势 , 半 环 孔 材 最 少 。 都 有 单列 射线 和 大 射线 secoosesoseceessocseesoosossececsoesssecos 柯 属 Lithocarpus 


3， 管 孔 以 不 规则 的 径 向 排列 为 典型 。 当 管 也 延展 于 生长 轮 之 间 时 ， 一 般 成 不 规则 分 枝 的 径 向 排 
列 一 一 散 孔 材 栎 类 为 多 数 。 晚 材 管 孔 为 不 规则 分 枝 ( 或 否 ) 的 径 向 排列 或 径 向 系列 ,或 近似 火焰 


* 中 国 科学 院 植物 研究 所 秦 仁 昌 先 生 为 本 文 提出 宝贵 意见 ,华南 植物 研究 所 喻 诚 鸿 , 黄 成 就 二 位 同志 惠子 审阅 文 
稿 , 方 文彬 同志 完成 木材 照相 ,作者 谨 此 一 并 致谢 。 
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状 图 案 一 一 环 孔 材 栎 类 不 及 四 分 之 一 , 半 环 孔 材 最 少 。 绝 大 多 数 种 有 单列 射线 和 大 射线 … 
sinas RéeCsaaseeoss as vesererecvantsesseessusssnsesdeenscecsseqesesceseeteseutesyseevuredeoensvsdntseU RB Quercus 


各 属 木 材 的 描述 


1. KAM RCE) Fagus L. 《图 版 1:1) 

木材 淡 红 褐色 或 淡 黄 褐色 。 生 长 轮 在 肉眼 下 清楚 ,均匀 。 

散 孔 材 (日 本 两 种 ) 或 半 环 孔 材 (水 青冈 ); 管 孔 仅 在 放大 镜 下 清楚 ， 在 生长 轮 内 部 较 
大 \ 较 多 , 径 向 斜 向 排列 ;有 单独 管 孔 与 短 的 复 管 孔 。 

环 管 管 胞 缺 如 。 

轴 向 薄 壁 组 织 仅 在 放大 镜 下 可 见 , 星 散 一 聚合 。 

木 射线 分 单列 射线 和 大 射线 ,前 者 在 肉眼 下 隐约 可 见 , 后 者 肉眼 下 清楚 。 水 青冈 的 大 
射线 在 横 切 面 上 有 断 续 现象 。 单 列 射线 的 阔 度 比 最 大 管 孔 的 弦 径 为 小 。 

木材 标本 :日 本 水 青冈 Fagus japonica Maxim., 水 青冈 F. longipetiolata Seem., F. si- 
eboldii Endl. 

2. RR Castanea Mill. (Ali 1:2) 

HRR RERE) E , 边 材 黄 褐 ( 灰 褐 至 浅黄 ) 色 。 生 长 轮 在 肉眼 下 十 分 清楚 ,一 
般 均 匀 。 

环 孔 材 : 早 材 管 孔 肉眼 下 十 分 清楚 , 管 孔 带 明 显 , 有 1—2(3) 行 管 孔 , 单独 管 孔 占 优 
势 , 侵 填 体 普遍 ; 晚 材 的 大 部 分 管 孔 在 放大 镜 下 一 般 清楚 , 成 十 分 明显 的 斜 向 至 火焰 状 排 
列 , 有 单独 管 孔 和 短 的 径 向 ( 斜 向 ) 复 管 孔 以 及 管 孔 团 。 

环 管 管 胞 在 放大 镜 下 于 早 材 管 孔 处 隐约 可 见 ,如 淡色 的 鞘 。 

轴 问 薄 壁 组 织 于 放大 镜 下 隐约 可 见 , 星 散 一 聚合 至 离 管 带 状 ， 薄 壁 组 织带 不 规则 , 单 
列 。 

木 射 线 单列 ,在 肉眼 下 不 见 至 隐约 可 见 , 在 放大 镜 下 清楚 。 

AM PRA HER Castanea henryi Rehd. et Wils., FE (板栗) C. mollissima Bl., BR PN 
JE C. sativa Mill., HABE C. sativa var. japonica, Æ} C. sativa var. pubinervis Ma- 
kino, Æ C. seguinii Dode 

3. $8 (5 ER). Castanopsis Spach (图 版 1:3-12) 

心材 自 痰 褐色 、 灰 神色, 黄 神 色 至 火红 神色; 边 材 自 淡 褐色 、 灰 褐色 至 黄 褐色 。 生 长 轮 
均匀 , 腔 色 的 纤维 层 。 在 肉眼 下 明晰 的 有 甜 档 、 裂 斗 锥 \ 红 锥 ,其 他 树种 的 则 不 清楚 。 

多 为 半 环 孔 材 , 也 有 散 孔 材 (海南 锥 ) 及 环 孔 材 ( 钩 锥 )。 在 半 环 孔 材 和 环 孔 材 中 , 早 材 
管 孔 带 连续 的 如 锥 、 裂 斗 锥 ,不 连续 的 如 鹿角 锥 。 环 孔 材 的 早 材 管 孔 2 一 4(5) 行 。 大 多 数 
树种 的 管 孔 带 在 肉眼 下 不 显著 。 

管 孔 排列 以 不 规则 分 枝 的 径 向 排列 (系列 ) 占 优势 。 其 中 成 不 规则 分 枝 的 径 向 系列 
的 ,例如 甜 楼 ;成 不 规则 (分 枝 ) 径 向 排列 的 ,如 海南 锥 ;成 不 规则 (分 枝 ) 径 向 排列 而 管 孔 渐 
少 渐 小 的 ,如 鹿角 锥 、 锥 、 红 锥 ;成 不 规则 的 径 向 排列 至 系列 的 ,如 华南 锥 , 管 孔 常 为 径 向 行 
列 的 为 罗浮 锥 。 此 外 , 管 孔 常 为 树枝 状 排列 的 为 裂 斗 锥 ; 管 孔 火 焰 状 图 案 的 为 钩 锥 。 印 度 
锥 的 管 孔 排 列 异 常 , 其 内 部 管 孔 小 而 少 ,外 部 管 孔 大 而 多 。 
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早 材 ( 内 部 ) 是 单独 管 孔 ,平常 在 肉眼 下 清楚 , 多 数 有 侵 填 体 ; 晚 材 ( 外 部 ) 主 要 有 单独 
管 孔 , 仅 在 放大 镜 下 清楚 。 

环 管 管 胞 在 肉眼 下 隐约 可 见 ,其 颜色 较 木 纤维 的 浅 些 。 

轴 向 薄 壁 组 织 肉眼 下 隐约 可 见 , 典 型 为 离 管 带 状 , 如 米 楼 ;少数 为 星 散 一 聚合 ,如 罗浮 
锥 ;有 时 两 者 皆 具 有 ,如 裂 斗 锥 。 薄 壁 组 织带 比较 规则 或 否 , 一 般 厚 102) 个 细胞 。 

关于 木 射线 ,在 本 文中 所 观察 过 的 木材 的 情况 是 : 1. 仅 有 单列 射线 ,在 肉眼 下 仅 隐 约 
可 见 , 如 海南 锥 、 鹿角 锥 ; 2. 兼 有 单列 射线 及 大 射线 ,与 通 心 接近 的 几 对 大 射线 通常 未 能 
延展 至 木 圆 盘 周 围 , 在 肉眼 下 平常 清楚 可 见 , 如 人 台湾 锥 ; 3. 大 射线 之 中 , 显然 为 次 生起 源 
者 ,可 延展 至 圆 盘 周 围 ,它们 在 肉眼 下 平常 清楚 可 见 , 如 吊 皮 锥 ; 4. 大 射线 普遍 ,平常 为 次 
生起 源 ,成 对 ,生长 轮 镖 合 状 ,在 肉眼 下 平常 可 见 , 如 材 ; 5. 大 射线 其 多 , 亦 为 次 生起 源 , 平 
HRW AK ESHEAR EAR FEM. mr eH. 6 大 射线 在 木 段 表面 内 陷 , 仅 露出 
一 侧 平 而 直 的 径 面 , 如 红 锥 ,或 两 侧 近 于 对 称 的 V 形 如 裂 斗 锥 。 

木材 标本 :， 米 楼 (小 红楼 ) Castanopsis catlesii Hayata, 海南 米 档 C. catlesii var. haina- 
nica Chun et Huang, JC AA2K AR C. carlesii var. sessilis Nakai, 锥 (桂林 楼 ) C. chinensis 
Hance, 4253 ECE) C. concinna A. DC.， 尖 叶 锥 (日 本 ) C. cuspidata Schottky, aH fi 
(BREE) C. eyeri Tutch.， 罗 浮 锥 (罗浮 材 ) C. fabri Hance, $É C. fargesii Franch., 7 
Shee (RUBE) C. fissa Rehd. et Wils.， 毛 锥 《 南 岭 楼 ) C. fordii Hance, QS HE C. fo- 
rmosana Hayata， 海 南 锥 (海南 材 ) C. hainanensis Merr., 20H C. hystrix A. DC., FUE 
& (EU EER) C. indica A. DC.， 尖 锋 岭 锥 C. jianfenglingensis Duanmu, ME tE CEP Pts) 
C. kawakamii Hayata， 鹿 角 锥 (鹿角 楼) C. lamontii Hance, 22% (RIMS. Z£9&) C. pla- 
tyacantha Rehd. et Wils., RECE REFE) C. sclerophylla Schottky, H AE C. sieblodi (Shia 
sieboldi Makino)， 钩 锥 ( 钩 楼 ) C. tibetana Hance, PAN ECAHRIFE) C. tonkinensis Seem., 
HR TeS He (HUE) C. uraiana Kaneh et Hatuso 

4. BCG.) Lithocarpus Blume (Pasania (Miq.) Oerst.) (图 版 2:1-4) 

心材 自 灰 褐色 、 黄 褐色 、 ABR: UM BRE, KRE. RO CS BRA Eo 
生长 轮 在 肉眼 下 平常 不 清楚 ,有 深 色 纤维 层 。 生 长 轮 界 钥 合 状 , 其 中 不 显著 的 占 半 数 树种 
例如 柄 果 柯 ,完全 狠 合 状 为 少数 如 硬 壳 柯 ;大 多 数 树种 的 生长 轮 均匀 ,例如 红 柯 、 合 斗 柯 。 

差不多 都 为 散 孔 材 , 如 红 柯 、 合 斗 柯 ; 半 环 孔 材 的 仅 有 柯 一 种 ,其 管 孔 带 不 连续 。 

管 孔 一 般 为 不 规则 的 径 向 排列 ,有 的 延展 于 生长 轮 之 间 而 成 不 规则 分 校 径 向 排列 ,如 
红 柯 、 硬 壳 柯 ;有 过 半数 树种 可 延展 于 生长 轮 之 间 ; 此 外 也 有 不 延展 于 生长 轮 之 间 的 ,如 美 
叶 柯 ;有 时 也 有 可 延展 于 几 个 生长 轮 之 间 的 ,如 课 果 柯 。 

管 孔 几乎 完全 单独 , 在 肉眼 下 完全 可 见 。 其 中 一 部 分 管 和 孔 清 楚 , 另 一 部 分 隐约 可 见 ， 
都 占 半数 树种 ,例如 红 柯 、 合 斗 柯 。 

环 管 管 胞 的 特征 与 锥 属 木 材 的 相似 。 

轴 向 薄 壁 组 织 在 肉眼 下 隐约 可 见 , 一 般 说 比 锥 属 木材 的 较 易 观 察 。 多 为 离 管 带 状 , 少 
数 兼 有 星 散 一 聚合 ,如 合 斗 柯 。 薄 壁 组 织带 以 较 规则 的 占 优 势 , 厚 1(2) 个 细胞 。 

木 射线 有 单列 射线 和 大 射线 。 前 者 在 大 多 数 树 种 木材 中 在 放大 镜 下 清楚 ; 后 者 在 肉 
眼下 完全 可 见 , 十 分 清楚 的 则 有 红 柯 。 大 射线 在 木材 横 切 面 上 甚 少 成 对 的 如 红 柯 ;或 较 多 
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成 对 的 如 硬 壳 柯 。 前 者 的 大 射线 在 木 段 表面 内 陷 , 其 两 人 出 近 于 对 称 的 V 形 ; 后 者 的 大 射线 
内 陷 之 后 仅 露 出 一 侧 平 而 直 的 径 面 。 

少数 树种 的 次 生起 源 的 大 射线 ,在 木材 横 切 面 上 断断续续 ,例如 红 柯 ; 多 数 树种 的 大 
射线 , 既 较 多 成 对 又 正常 延展 至 木 圆 盘 周 围 , 例 如 硬 壳 柯 。 一 半 树 种 的 大 射线 在 木材 骇 切 
面 上 可 见 分 割 ,例如 红 柯 。 

KHERA: AA CHH) Lithocarpus amygdalifolius Hayata, HRH) L. bacgiange- 
nsis A. Camus, 4984] L. brachystachyus Chun, Xj 24] (IRF) L. brevicaudatus Haya- 
ta, SEM L. calophyllus Chun, £4 (423688) L. chrysocomus Chun et Tsiang, (Bii 
Ta] (CHp) L. cleistocarpus Rehd. et Wils.， 烟 斗 柯 L. corneus Rehd.， 杯 果 柯 L. cyrtoca- 
tpus A. Camus, H ER (EEN) L. dealbatus Rehd., 77 5 f L. elmerrillii Chun, Je fj 
(CERP) L. fenestratus Rehd.， 红 柯 ( 红 柚 ) L. fenzelianus A. Camus, fi] GPR) L. glaber 
Nakai， 卷 时 柯 L. haipinii Chun， 硬 壳 柯 L. hancei Rehd., 345245] HARA) L. handelia- 
nus A. Camus, 4/2 fa] L. howii Chun, WRH 柯 L. litseifolius Chun, ARM OA R H) 
L. longipedicellatus A. Camus, J$Éfü] L. mairei Rehd., Jk fu] (JK 88) L. murinus Chun et 
Huang， 昔 毛 柯 ( 毛 果 柯 ) L. pseudovestitus A. Camus, ZEE L. sivicolarum Chun, &3l 
fn] L. synbalanos Chun, TR L. tsangii A. Camus 

5. X&]E Quercus L. (Cyclobalanopsis (Endl.) Oerst.) 图 版 2:5-12 

Dg ARR RE ZLTR C E PRU 0 LM. ARK, DEG... 黄 褐 色 至 淡 末 
褐色 。 LRMERMATLMRAPMER, 均匀 , 在 肉眼 下 十 分 清楚 者 较 多 , 例如 麻 标 ， 
生长 轮 在 散 孔 材 标 类 中 均匀 ,有 深 色 纤 维 层 , 微 波状 占 优势 、 肉 眼下 可 见 的 例如 往 叶 株 , 或 
清楚 如 青 刚 标 。 

环 孔 材 栎 类 的 管 孔 带 主要 表现 为 多 少 有 些 连 续 。 早 材 管 孔 多 数 工行 ; 晚 材 管 孔 成 不 
规则 分 枝 ( 或 否 ) 的 径 向 排列 (例如 麻 标 ) 或 径 向 系列 , RIF ABR PRA). FR 
孔 材 的 尖 叶 标 无 管 孔 带 , 管 孔 不 规则 地 径 向 排列 。 

散 孔 材 标 类 的 管 孔 为 典型 的 不 规则 的 径 向 排列 。 其 中 可 分 4 个 小 组 : 

1. 青 刚 标 小 组 代表 为 青 刚 标 。 管 孔 在 上 述 排列 之 内 有 单 纵 列 至 纺锤 状 。 其 中 单 纵 
列 或 分 散 的 纵 列 较 多 且 管 孔 较 大 。 当 管 孔 排列 延展 于 生长 轮 之 间 时 , 往往 成 不 规则 (分 


枝 ) 的 径 向 排列 。 
2， 竹 叶 栎 小 组 代表 为 竹 叶 栎 。 管 孔 纵 列 分 散 较 大 ,其 中 杂 有 纺锤 状 。 当 管 孔 排列 延 
展 时 亦 似 青 刚 栎 小 组 。 


3， 赤 皮 栎 小 组 代表 为 赤 皮 栎 。 管 孔 排列 有 单 纵 列 至 纺锤 状 ,其 中 纺锤 状 较 多 。 当 管 
孔 排 列 延展 时 ,成 不 规则 分 枝 的 径 向 排列 。 

4， 巴 东 栎 小 组 仅 巴 东 栎 。 管 孔 排列 有 单 纵 列 或 纺锤 状 。 当 管 孔 排 列 延展 时 亦 似 未 
皮 栎 小 组 。 

环 孔 材 标 类 的 早 材 管 孔 在 肉眼 下 清楚 如 栓 皮 标 ， 或 十 分 清楚 如 麻 标 ,有 侵 填 体 ; 晚 材 
管 孔 一 般 在 放大 镜 下 清楚 。 散 孔 材 栎 类 的 管 孔 多 数 内 眼下 可 见 如 青 刚 栎 ; 一 些 树 种 的 管 
孔 肉 眼 清 楚 至 隐约 可 见 ; 仅 巴 东 栎 的 管 孔 要 在 放大 镜 下 才 可 见 。 

环 管 管 胞 的 特征 与 锥 属 木材 的 相似 。 
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轴 向 薄 壁 组 织 平 常 在 肉眼 下 可 见 , 比 柯 属 木 材 的 较 易 观 察 ,如 麻 栎 \ 竹 叶 栎 ;隐约 可 见 
的 则 有 蒙古 栎 。 薄 辟 组 织 离 管 带 状 占 优势 ,少数 树种 兼 有 星 散 一 紊 合 ; 薄 壁 组 织带 较 不 规 
则 如 麻 标 、 细 叶 青 标 , 或 比较 规则 如 蒙古 栎 \ 往 叶 标 ; 厚 1(2) 个 细胞 较 多 。 

木 射 线 有 单列 射线 和 大 射线 。 惟 巴 东 标 的 大 射线 不 显著 。 单列 射线 在 放大 镜 下 清 
楚 。 大 射线 在 肉眼 下 清楚 ,特别 清楚 的 有 麻 标 , 狂 叶 标 , 相 当 清 楚 的 有 黄 丝 标 。 

大 射线 显然 以 次 生起 源 占 优势 ;多 数 不 成 对 ; 一 般 向 外 延展 至 木 圆 盘 的 边缘 ， 其 中 时 
SERT FSH GER TH OR; 断断续续 的 有 多 脉 标 。 不 成 对 的 大 射线 在 木 段 表面 内 陷 , 以 其 
两 侧 近 于 对 称 的 V 形 为 主 ,例如 检 皮 栎 ,和 狂 叶 栎 ;反之 , 黄 背 标的 成 对 大 射线 以 露出 一 侧 平 
而 直 的 径 面 为 主 。 大 射线 在 木材 纺 面 上 多 数 可 见 分 割 ,例如 麻 栎 青 刚 标 。 大 射线 由 小 射 
线 “ 聚 合 > 而 成 的 如 黄 背 标 。 巴 东 栎 的 小 射线 聚合 程度 更 少 。 

KA: BAEK Quercus acuta Thunb., REER Q. acutissima Carr., WR Q. aliena 
Bl.， 革 叶 栎 Q. alutacea Chun, FFT HR (rH) Q. bambusaefolia Hance, Ze! ER GERE 
#9) Q. bella Chun et Tsiang, WHER (BRF P8) Q. blakei Skan, Int 3E HER Q. blakei 
var. parvifolia Merr., #4 RECS EGBA) Q. championi Benth., 小 叶 标 Q. chenii Nakai, 黄 
HER Q. chungii Metc., EXER (PU)I#R) Q. engleriana Seem., Hi (小 白 标 》Q. fabri 
Hance, JRERERCESEEEPU. tL) Q. fleuryi Hick. et A. Camus, oe PR GRE) Q. 
gilva Bl., FMP (青冈 、 eet) Q. glauca Thunb., /)# Mek Q. glauca f. gracilis Rehd. 
et Wils., EK (EH) Q. helferiana A. DC., 42K (BA) Q. hui Chun, Bj 
IER Q. insularis Chun et Tam, 大 时 栎 Q. kawakamii Hayata, EEBRCERF EDI, ik 
FH) Q. kerrii Craib, KI RH Q. longinux Hayata, SRR CREA) Q. mongolica Fisch. 
et Turcz.， 大 锯齿 蒙古 标 Q. mongolica var. grosseserrata Rehd. et Wils., ZgE& COE) 
Q. morii Hayata, Æ pkk Q. multinervis Cheng, SHR COHEN. BP) Q. myrsi- 
naefolia Blume, PIKICA ILHA) Q. nubium Hand.-Mazz., 美丽 栎 ( 赤 青 冈 DRA) Q. pa- 
chyloma Seem., tb GEA) Q. patelliformis Chun, 欧洲 标 Q. robur L., m LPR 
Q. tiaoloshanica Chun et Ko, #2 PK Q. variabilis Bl. 


木材 构造 .树木 分 类 和 分 布 


Forman") (y DJ JEFE X ECHTE ETE SE UTE d. 壳 斗 的 开 闭 附属 物 及 壳 斗 与 果实 关 
系 ,来 划分 此 科 的 亚 科 《中 国 高 等 植物 图 鉴 y2l 亦 以 上 述 特征 为 主 ， 兼顾 落叶 或 常 绿 、 时 
的 排列 和 时 缘 、 顶 芽 有 无 来 分 类 。 在 其 分 属 检索 表 中 ， KROKER) SARAAN, m 
将 榴 属 分 成 榈 亚 属 和 栎 亚 属 。 所 以 《图 鉴 》 对 于 本 科 的 分 属 检索 ,考虑 周详 。 

Forman 将 壳 斗 科 植物 分 为 三 个 亚 科 。 从 木材 的 宏观 结构 来 看 , 水 青冈 亚 科 显然 与 其 
他 二 个 亚 科 不 同 ( 见 本 文 分 属 检索 表 )。 栗 亚 科 中 的 栗 属 以 其 环 孔 材 、 晚 材 管 孔 成 斜 问 至 
火焰 状 排列 , 轴 向 薄 壁 组 织 星 散 一 聚合 至 离 管 带 状 以 及 单列 射线 ,可 与 其 余 两 属 分 别 。 包 
属 的 管 孔 排列 、 薄 壁 组 织 和 木 射 线 等 特征 ,与 柯 属 \ 栎 属 反而 较 接近 。 在 此 方面 《图 鉴 y 所 
载 过 斗 科 分 属 检索 表 , 将 桂 属 与 柯 属 并 列 , 与 木材 的 构造 特点 符合 。 而 锥 属 少数 树种 的 木 
材 只 有 单列 射线 , 则 与 栗 属 相近 ， 
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老 斗 科 植 物 有 7 或 8 属 , 约 900 多 种 。 水 青冈 属 约 10 EM, SRO AF IO 
ppm, SERI 12 种 , Edo, 落叶 ?中 。 锥 属 约 120, 亚洲 南部 及 东南 部 , 很 
少 至 东部 , ROO ORR, RB BD 300 He", 主 产 亚洲 东南 部 和 南部 , 少数 分 布 至 
东部 , FEAR. PRB 450 BH, 广 布 于 欧 、 亚 及 北美 , 其 中 柚 亚 属 全 为 常 绿 树 2'9, 仅见 
于 亚洲 南部 及 东南 部 ,少数 分 布 至 东部 ; 栎 亚 属 中 的 高 山 标 类 大 半 为 常 绿 , 其 余 多 数 为 落 
叶 树 种 。 

树木 在 生长 开始 ,其 管 孔 成 环 状 排列 者 , 认为 送 应 气候 的 季节 变化 而 生 , 此 与 管 孔 作 
散 生 排 列 者 不 同 : 前 一 类 树种 多 为 温带 的 落叶 树 , 后 一 类 常 为 热带 亚热带 的 常 绿 树 中 。 

本 文 所 观察 此 科 各 属 树种 的 木材 中 : 票 属 树种 的 分 布 与 答 叶 及 环 孔 材 是 完全 相应 
的 ; 柯 属 主要 分 布 在 马来西亚 和 太平 洋 岛 屿 , 常 绿 ; 故 其 散 孔 材 占 92.6%, 仅 余 少 数 半 环 孔 
M3) MAR aR BAS BORER. ABE 3/4 的 散 孔 材 , 少 于 1/4 
环 孔 材 , 可 知 本 属 树 种 分 布 与 其 管 孔 的 多 孔 性 大 致 相当 ; 锥 属 树种 常 绿 或 落叶 , 但 占 3/4 
的 半 环 孔 材 , 少 于 1/6 散 孔 材 , 余 为 环 孔 材 ,此 与 属 种 分 布 很 不 一 致 ;水 青冈 属 为 落叶 树种 
却 未 见 环 孔 材 ,其 分 布 与 构造 更 不 相 一 致 。 因 此 上 述 各 属 木材 的 管 孔 排列 ,分 别 与 其 答 叶 
自 完全 一 致 至 基本 一 致 至 有 所 不 同 ,同时 自 散 孔 材 向 半 环 孔 材 向 环 孔 材 减少 其 比例 ; 亦 即 
木材 构造 与 树木 分 布 仍 有 求同存异 的 现象 。 





小 结 


关于 我 国 壳 斗 科 木 材 的 解剖 特征 ,本 文 观察 了 水 青冈 、 栗 、 红 锥 、 钩 锥 、 材 、 印 度 锥 、 柯 、 
包 栅 柯 、 青 刚 栎 、 麻 栎 、 栓 皮 栎 和 蒙古 栎 等 主要 树种 的 木材 制 片 。 上 述 木 材 的 特征 概括 与 
此 科 木 材 的 解剖 叙述 号 是 类 似 的 。 

水 青 囚 属 以 其 导管 分 子 兼 有 复 穿 孔 , 管 间 纹 孔 式 自 对 列 至 梯 状 ,又 其 轴 向 薄 壁 组 织 为 
星 散 一 来 合 等 特征 , 皆 比 其 他 各 属 木 材 为 原始 。 单 列 射线 比较 原始 ,聚合 射线 是 一 种 高 度 
特 化 的 构造 。 自 栗 属 锥 属 至 柯 属 、 栎 属 之 间 的 射线 构造 , 亦 可 反映 此 一 演变 。 导管 排列 
的 环 孔 类 型 自 星 散 分 布 进化 而 来 ,如 此 则 栗 属 木材 可 以 排 在 柯 属 、 栎 属 甚至 锥 属 之 后 。 

木材 解剖 特征 之 间 的 演化 是 错综复杂 的 。 每 属 木材 一 般 既 有 原始 特征 亦 有 进化 特 
征 。 本 文 从 广东 壳 斗 科 5 属 木材 的 构造 比较 ,参考 此 科 的 植物 分 类 和 树木 分 布 , 编 制 了 分 
属 检索 表 并 处 理 其 互相 关系 。 

Chalk" 曾 将 常 绿 的 栎 树 与 落叶 的 栎 树 同 植 一 地 ， 比 较 结果 。 他 建议 落叶 的 栎 树木 
材 有 早 材 与 晚 材 之 分 ， 早 材 是 其 管 孔 带 。 而 常 绿 的 栎 树木 材 仅 有 内 部 与 外 部 之 别 : 即 常 
绿 标 树 整个 生长 轮 的 木材 构造 是 与 落叶 栎 树 的 晚 材 相似 。 倘 属 如 此 ,本 文 认为 栎 属 植物 
HUGG RAMEE. 再 从 木材 构造 观点 , 则 散 孔 材 标 类 更 可 概括 标 亚 属 中 一 
些 常 绿 树种 ,而 环 孔 材 标 类 则 宜 限 于 此 亚 属 的 落叶 树种 。 

总 之 ,广东 过 斗笠 的 票 属 \ 锥 属 , 柯 属 和 标 属 之 间 的 木材 构造 是 互相 关联 的 , 自 环 孔 材 
向 半 环 孔 材 上 淖 散 孔 材 方面 , 此 与 树木 的 簇 叶 既 有 一 致 亦 有 不 一 致 。 所 以 树木 与 环境 的 
关系 是 复杂 的 , 须 从 植物 学 名 个 学 科 予 以 综合 , 方 知 全 壁 。 
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ON MACROSCOPIC STRUCTURES OF THE FAGACEOUS 
WOODS IN KWANGTUNG IN RELATION TO CLASSIFICATION 
AND DISTRIBUTION 


Ho TrEN-HsIANG 
(South China College of Agriculture) 


Abstract 


In the present paper, 3 species of Fagus, 6 of Castanea, 24 of Castanopsis, 26 of 
Lithocarpus, and 34 of Quercus (sens. lat.), totaling 219 specimens (slides) collected 
mainly from the province of Kwangtung and the vicinity have been compared, with 
special reference to their pore arrangement and ray disposition. 

Taking the Genus as a group, the macroscopic structure of each genus in detail, 
the end-grain photographs of the representatives and a key to the genera are provided. 

After comparing the wood structure, the present writer is of the opinion that it 
is better to correlate the genus Castanopsis Spach with the genus Lithocarpus Blume 
together, as has been done in some works”. 

In regard to the ring porosity in woody angiosperms it has a close relationships 
with the habitat’, i.e., diffuse-porous woods usually present in evergreen trees, while 
ring-porous ones in deciduous trees, and of course the anatomieal features too, there- 
fore is appropriate for the genus Quercus L. to include Cyclobalanopsis (Endl.) Oerst. 
as a natural group. 


Key to Genera 


1. Pores radially arranged; vasicentric tracheids absent; axial parenchyma diffuse-in- 
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HOPTOORIER- Gale ke peau ee Se S erp Eds EEUU cob E o een Ne dM ae Fagus 
1. Pores (or late-wood pores) in general irregularly radially arranged; vasicentric 
tracheids present; axial parenchyma typically apotracheal banded. 


2. 
2. 


3. 


Wood rays wholly uniseriate; woods ring-porous ............ sees Castanea 

Both uniseriate rays and large rays regularly present; woods  diffuse-porous, 

semi-ring-porous or ring-porous. 
Late-wood pores (or pores) predominantly in irregularly branched radial ar- 
rangement, generally not extending between the growth rings. Woods most of 
semi-ring-porous, and then diffuse-porous and ring-porous. A few species only 
with uniseriate rays ......... uses enw a ies M nete Dicet Castanopsis 
Pores typieally with irregularly radial arrangement, often extending between 
the growth rings in most species. Diffuse-porous woods predominant, semi- 
ring-porous ones the least. All species with both uniseriate rays and large 
jl TC II met ees Lithocarpus 
Pores typieally with irregularly radial arrangement, when the pores extending 
between the growth rings, they being generally not in irregularly branched 
radial arrangement-most of diffuse-porous woods. Late-wood pores in irregular- 
ly branched (or not) radial arrangement or radial series, or in nearly flame-like 
pattern-ring-porous woods less than one-fourth. (Semi-ring-porous woods the 
least.) In the majority of species with both uniseriate rays and large rays . 
Pcr LEE c M Quercus 


